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Verfahren zur Herstellung und Verlegung bituminoser selbstkle- 
bender Dichtungstrager- und Dampf sperrbahnen, unter Verwendung 

kautschukverguteter Bitumina. 



1. Seit geraumer Zeit sind eine Reihe yon bituminosen Dichtungs- 
und SchweiBbahnen bekannt, die aus gefulltem Bitumina:, mit 
oder ohne Tragerbahn, bestehen. Die meisten davon sind talku- ^ ' 
mie.rt oder besandet, urn ein Zusammenklebender rollbaren 
Bahnen zu verhindern, die sowohl im Hoch- und Tiefbau Anwen- 
dung— finderio : : 



2. Auf die Herstellung und Verlegung solcher Bahnen bezieht 
sich die Erfindung, fur die die Aufgabe zu losen war, die 
bisber bekannten Eigenschaf ten und die Verlegung der oben- 
genannten Bahnen erheblich zu verbessern. 

•i - . ■ 

3. Samtliche bekannten Dichtungs- und SchweiBbahnen muBten bis- 
her mit HeiBbitumen auf dem entsprechenden Untergrund ver- 

klebt werden und an der Oberflache durch Eigenbesandung bzw* ^% 
einen Deckanstrich mit anschlieBender Bekiesung gegen Ultra- 
violett-Einstrahlung und zu groBe Aufheizung geschiitzt wer- 
den. Die Verbindung der Nahte und StoBe erf olgte entweder 
mit HeiBbitumen, einem Spezialkleber, oder aber der pffenen 
Flarame. 

4. Die erfindungsgemaBe Verbesserung der nachf olgend beschrie- 
benen Dichtungstrager- und Dampf sperrbahnen bezieht sich 
auf die Verwendung kautschukvergiiteter Bitumina, wobei man 
Naturkautschuk sowie synthetisohen Kautschuk zum modifi- 
zieren des Bitumens verwendet, wobei es zweckmaBig ist, 
die entsprechende Mischung iiber Mischwalzen, oder Innen- 
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mischer zu erreichen. Durch die Vergiitung des Bitumens rait 
Katschuk andern sich automatisch die Eigenscha^ ten des- 
selben, wobei in jedem Fall eine starke Erhohung der Zahig- 
keit f Festigkeit, Elastizitat und des Erweichun^spunktes 
erreicht wird. Es tritt auBerdem eine Verbesserung der 
Duktilitat, eine Erniedrigung der Penetration, des Brech- 
punktes und der Flieslange ein. Aufierdem ist die erfindun^s- 
gemaB mit kautschukvergutetem Bitumen hergestellte Dichtungs- 
tragerbahn und Dampf sperrbahn wesentlich alte rungs- und U-V- 
bestandiger. Zudem ist aufgrund der Schwerbrennbarkeit des 
synthetischen Kautschuks die Erfiillung der Forderungen der 
DIN 41o2 hinsichtlich Bestandigkeit gegen Flugfeuer und 
strahlende Warme besonders leicht moglich, sodaB die er- 
f indungsgemaBe Dichtungsbahnen als (l harte Bedachung' 1 im 
Sinne der DIN 41o2 beurteilt werden kann. 

5. Durch die aufgrund des Kaaatschukanteils nunmehr stark ver- 
besserte Bindemittelhalf tung t kann nun nach dem Abziehen 
einer silikonisierten Polyathylen-Folie , die als Mitlaufer 
auf der Bahn aufgebracht wird, eine vollflachige oder 
streifenweise Selbstverklebung zum Untergrund, als auch 
innerhalb der Naht- und StoBliberdeckung, erreicht v/erden. 

Diese erf indungsgemaBe Verlegeform eriibrigt das bisher zur 
Verklebung notwendige HeiBbitumen oder die offene Flamme. 
Bei ungiinstiger Witterung kann un-cer Zuhilfenahme eines 
HeiBluftgerates die Selbstverklebung im Flachen-, als auch 
im StoBbereich, beschleunigt werden. Der gleiche Klebe- 
effekt wird bei der selbstklebenden Dampf sperrbahn an deren 
Oberflache zur bitumenf reien (HeiBbitumen) Verklebung von 
Dammstoffen ausgeniitzt. Auch ist aufgrund der bereits ge- 
schilderten Klebef ahigkeit der Bahnen eine einwandfreie 
Haftung in senkrechten Be re ic hen moglich. 

6. Anwendun^sgebiete : 
a) Dichtungsbalm 

1) Dachbelage fur Flachdach fur jede Art der Dachneigung 

2) Feuchtigkeitsabdichtung fiir Hoch- und Tiefbau 

3) druckhaltende Abdichtung nach DIN 18336 
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4) Vunnelabdichtnng jeglicher Art 

5) Behalterabdichtung 

6) Ab s t rah lung s s chi cht 
b) Dampf sperrbahn 

1) Flaehdachbeschichtung (einschaliges Dach) 

2) Grundwasserabdichtung (drvickendes Wasser) 

3) Tunnelabdichtung 
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7. Zusammensetzunft; 

a) Dichtun&straRerbahn 

1) * Mit Kautschuk modif iziertes 
Bitumen, Lautschukanteile von 
ca. 1b #--"5p % Gew* 
Bitumen der Type B 65 - B 2oo 



b) Dampf sperrbahn 
1) wie unter a 1) 



^^F-ullstoffe^die-als-Zusatz 

Verwendung finden konnen 
5 % - 3o % Gew. % 
samtliche lame liar en und 
korpuskularen Fiillstoffe , 
wie z.B. Schief ermehl t Quarz- 
mehl, Asbestmehl, Asbest- 
fasern. 

3) Einlagen konnen wie folgt 
zur Verwendung kommen in der 
Form als iragerlagen: 

1. Jute 

2. Rohfilzeinlagen . 
3« Glasvlieseinlagen 

4. Glasgitterbahnen 

5. Glasgewebeeinlagen 

6. Trvieraeinlagen 

7. Polyathylen-Folien 



-2-)— Ful-lstof f e-wie-unter^a- 2)~ 



3) Einlagen 



1 . Aluminium-Folien 

2. Kupferfolien 

3. Polyathylen-Folien 
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Schichtaufbau: (Schichtstarke von 3-6 mm) 

Atistreuung: z.B. a) Talkum 

b) Quarzsand und grobe Besandung 

c) Schiefermehl 

d) pulveriaiertes Aluminium 

2. modifizierte Bitumenschicht 

3 # Tragerlage z # B. siehe Punkt 7.3) 

4. modifizierte Bitumenschicht 

5. streifenweise Abstreuung 

6. abziehbare Mitlauf erf olie im verbleibenden Klebebereich 

7. vollflachig aufgearbeitete Mitlauferf olie zur evtl. Voll- 
verklebung. 
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1. Verfahren zur Herstellung einer mit Kautschukzusatzen 
modif izierten selbstklebenden und alterungsbestandigen 
Dichtungstragerbahn und Dampf sperrbahn. 

2. Nach. Anspruch 1 hergestellte Bahn mit den aus der Be- 
schreibung Punkt 4 aus^awiesenen Eigenschaf ten. 

3. Nach Anspruch 1 hergestellte Bahn unter 7erwendung von 
Kautschuksorten wie folgt: 

Perbunan G (Baypren) 

Nitritkautschuk 

Naturkautschuk 

btyrdl- But adien-Kauts chuk 



Butyl~Kautschuk~ " 

Ure than-Kau ts chuk 

Chlorsulf oniertes Polyathylen 

Si li c onkau t s chuk 

Levapren 

4v Nach Anspruch 1 hergestellte Bahn mit Schichtaufbau wie 
unter Absatz 8 und 8 a) ausgewiesen # 

5* Verlegeformen der nach Anspruch 1 hergestellten Bahn wie 

unter Absatz 5 und 9 sowie 9 a) ausgefiihrten Verlegemethode. 

6. Nach Anspruch 1 hergestellte Bahn fur folgende Anwendungs- 
gebiete nach 6 a) und 6b). 



Angezogene Druckschrif t : OS 16 2o8o3 
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